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© Schlauchformige Verpackungshulle auf Basts von Cellulosehydrat mrt Fasereiniage In der Hullenwand und optisch 
wirksame chemische Verbindung auf deren Oberflache, Verfahren zu ihrer Hersteltung und Verwendung. 

© Die Erfindung betrifft eine schlauchformige Verpac- 
kungshulle auf Basis von Cellulosehydrat, die in ihrer 
Wandung eine fasrige Einlage aufweist. wobei wenigstens 
ein Teil der die Einlage bildenden Fesern wenigstens teilwei- 
se einen Uberzug aus einem Gemenge chemischer Stoffe 
aufweist. der zu mengenmaUig uberwiegendem Anteil aus 
chemischem Bindeminel auf Basis von synthetischem hyd- 
rophilem warmegehartetem Harzvorkondensat und zu men- 
genmfiBig geringerem. Anteil aus optisch wirksamen chemi- 
sch8m Stoff besteht; die Erfindung umfasst ferner ein 
Verfahren zur Herstellung der schlauchfbrmigen Verpac- 
kungshullen sowie ihre Verwendung als kunstliche Wurst- 
haut. 
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BE2EICHNUNG GEANDERT 
siehe Titelseite 

Schlauchfbrmige Verpackungshiille auf Basis von 
Cellulosehydrat mi t Fasereinlage in der Hullenwand 
und optisch wirksamer chemischer Verbindung auf der 
Oberflache derselb'en sowie Verfahren zu ihrer 
Herstellung 



Es ist bekannt, schlauchfbrmige Verpackungshlill en auf 
Basis von faserverstarktem Cell ul osehydrat herzustell 
bei dem man einen Papierf aserschlauch mit Viskose- 
Ibsung impragniert und beschichtet, die Farbstoff 
dispergiert oder gelost enthalt, auf den Schlauch 
dann fliissiges Fallmittel wirken laBt, ihn wascht, 
gegebenenf al 1 s mit chemisches Wei chmachungsmi ttel 
enthaltender Fliissigkeit behandelt und den Schlauch 
dann trocknet. 

Das bekannte Verfahren hat den Nachteil, daB durch 
den dispergierten Anteil in der Viskose die Aus- 
bildung der Cel 1 ul osehydratstruktur des Schlauchs 
gestbrt und dadurch seine mechanischen Ei genschaf ten 
negativ beeinfluBt werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
schl auchfbrmi ge Verpackungshiille auf Basis von 
Cellulosehydrat, die eine Faserverstarkung aufweist, 
vorzuschlagen , die optisch wirksame chemische 
Substanz enthalt, ohne daB dadurch die mechanischen 
Eigenschaf ten der Verpackungshiille vers chl echtert 
werden, und bei dem die Schlauchwand auBer Cellulose- 
hydrat und gegebenenf al 1 s chemischem Wei chmachungs- 
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mittel keine anderen chemischen Verbindungen enthalt, 
die dessen physi kal i sche Ei genschaf ten beei nf 1 ussen . 

Aufgabe der Erfindung ist es ferner, ein Verfahren 
5 zur Herstellung der gegenstandl i chen Erfindung 
vorzuschl agen. 

Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung 
erf i ndungsgemaBer Verpackungshlillen als klinstliche 
lO Wursthulle. 

Die der Erfindung zugrundel i egende Aufgabe wird 
gelbst durch eine schl auchf ormi ge Verpackungshull e 
gemaB den Ansprlichen 1 bis 4. 

15 

Ferner wird die der Erfindung zugrundel i egende 
Aufgabe gelbst durch ein Verfahren zur Herstellung 
f aserverstarkter schl auchf *drmi ger Verpackungshlillen 
gemaB den Ansprlichen 5 bis 9. 

20 

Der Faseriiberzug aus dem chemischen Stoffgemenge ist 
unmittelbar auf der Faseroberf 1 ache angeordnet. 

Unter der Bezeichnung "optisch wirksame chemische 
25 Verbindung" sollen anorganische chemische Stoffe 

sowie organische chemische Verbindungen verstanden 
werden, die zur teilweisen Absorption von Lichtwellen 
des sichtbaren und/oder ul travi ol etten Bereichs des 
Tageslichts befahigt sind und als Farbstoffe oder 
30 Li chtschutzmi ttel zu wirken vermbgen. 
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Pi: Beze ichnung ''optisch wirkseme chemische V e r b i n - 
^mg" ;j^fa£t ai:ch Abrn z r hungen optisch wirksamer 
rrc-'-.i scher Verbindungen chemisch unterschiedlicher 
■Struktur, bei spiel swei se eine Abmischung von 
S weraigstens zwei optisch wirksamen chemischen Ver- 
bi-cungen, wobei die einzelnen chemischen Verbin- 
dungen Jeweils Lichtwellen unterschiedlicher , \ 
Well enlarge des sichtbaren Bereichs des Tageslichts 
absorbieren, odor aueh Abmischungen optisch wirksamer 

10 chemischer Verbindungen, bei denen ein Teil aus 

chemischen Verbindungen besteht, die befahigt sind, 
Lichtwellen des sichtbaren Bereichs des Tageslichts 
zu absorbieren, und der andere Teil des Gemenges aus 
chemischen Verbindungen besteht, die im ultravio- 

15 lotten Wei 1 enlangenberei ch des Tageslichts absor- 
bieren. 

Es ist a.uch moglich, daB die zur Verwendung gelan- 
genden optisch wirksamen chemischen Verbindungen 
ausschlieBlich im ultravioletten Wellenlangenbereich 
2o des Tageslichts absorbieren, ) 

Der fliichtige flussige Anteil der Fllissigkeit besteht 
aus Wasser oder a 1 i pha ti schen organi schen chemi schen 
Substanzen, die als Losungsmi ttel fur die optisch 

2S wirksamen chemischen Verbindungen und/oder die 

syntheti schen hydrophilen Harzvorkondensate geeignet 
sind, wie beispiel swei se aliphatische Alkohole, 
insbesondere Kthanol oder Isopropanol, der fliichtige 
flussige Anteil der Fllissigkeit kann auch aus 

-° waSrigen Lbsungen der genannten Alkohole bestehen; 
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geeignete organische aliphatische Lbs ungsmi ttel sind 
auch flther, Ester und Ketone Oder Mischungen 
dersel ben . 

5 Das - als chemisches Bindemittel wirkende - synthe- 
tische hydrophile Harzvorkondensat ist dadurch 
charakterisiert, da3 es infolge seines molekularen 
Aufbaus noch wasserl bsl ich ist, jedoch durch Warme- 
einwirkung ( Warmehartung) in wasserunl bsl i chen 
10 Zustand uberf Uhrbar ist. 

Das chemische Bindemittel liegt bei der gegenstand- 
lichen Erfindung in durch Warmei nwi rkung gehartetem, 
d.h. wasserunlbsl ichem Zustand vor. 

15 

Die Bezeichnung "syntheti sches hydrophiles Harzvor- 
kondensat" umfaBt auch Gemenge chemisch unterschied- 
lich aufgebauter chemischer Verbindungen der 
genannten Art. 

20 

Der Fests tof f antei 1 der verf ahrensgemaB auf wenigstens 
eine Oberflache der Faserbahn zur Einwirkung 
gelangenden Flussigkeit besteht aus einem Stoffge- 
menge, das zum mengenmaBig iiberwi egenden Anteil aus 
25 syntheti schem hydrophilem Harzvorkondensat und zum 
mengenmaBig geringeren Anteil aus optisch wirksamer 
chemischer Substanz, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewi cht des Stof f gemenges 9 besteht. 

30 Das Stof f gemenge bildet den mengenmaBig geringeren 
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Anteil der Fliissigkeit, wahrend das fliissige 
fliichtige chemische Mittel. (Loungs- bzw. Disper- 
si onsmi ttel ) den mengenmaBig Uberwi egenden Anteil 
derselben, jeweils bezogen auf ihr Gesamtgewi cht , 
5 darstel It. 

Als synthetische hydrophile Harz vorkondensate sind 
die nachfolgend genannten besonders geeignet: 

1. Chemische Rea kt i o nsproduk te , die durch Kon- 
10 densationsreaktion 

a) aus Harn-stoff und Formaldehyd und 

b) aus Mel ami n und Formaldehyd 
ents tehen. 

2. Chemische Reakt i onsprodukte , die durch chemi- 
15 schen Umsatz von Epi chlorhydrin mit Polyamin- 

Polyamid, Epichl orhydrin mit Polyamin, Epi- 
chlorhydrin mit Polyamid Oder Epi chl orhydri n mit 
Polyamin und Polyamid herstellbar sind, 

20 Di e genannten syntheti schen hydrophilen Harzvorkon- 
densate gehoren zum Stande der Technik und sind als 
solche nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung. 

Geeignete optisch wirksame chemische Stoffe sind 
25 sowohl solche auf ano rgani s cher Basis, wie bei- 

spielsweise Titandioxyd, Eisenoxyd, Kobaldoxyd, RuB, 
Aluminium in fiir den Verwendungszweck entsprechender 
Parti kel grbBe, als auch organisch-chemi sche Ver- 
bindungen, insbesondere organische chemische 
30 wasserlbsl iche Verbi ndungen , deren chemische 
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Konstitution angegeben ist unter den Colour Index- 
Nummern 11765, 21100, 21108, 21110, 12370, 12420, 
71100, 12517, 51319, 74160, 77266 in "Colour Index", 
Vol IV, 3rd edition, 1971, published by "The Society 
5 of Dyers and Colourists", Great Britain, insbesondere 
organische chemische Verbindungen entsprechend den 
Colour Index-Nummern 21110 sowie 71100. 
Es ist auch mbglich, Mischungen chemisch unterschied- 
licher optisch wirksamer chemischer Verbindungen, 

lo insbesondere Mischungen der entsprechend den 

genannten Colour Index-Nummern chemisch konstituier- 
ten Verbindungen, zu verwenden, bei spi el swei se 
Mischungen optisch wirksamer chemischer Verbindungen 
auf anorgani scher Basis oder Mischungen optisch 

15 aktiver chemischer Verbindungen auf organischer Basis 
oder Mischungen optisch wirksamer chemischer 
Verbindungen auf anorgani scher Basis sowie optisch 
wirksamer chemischer Verbindungen auf organischer Ba- 
sis. 

20 

Das Auftragen der ein Gemenge aus chemischem 
Bindemittel in Gestal t . sy.ntheti scher hydrophiler 
Harzvorkondensate und optisch wirksamer chemischer 
Verbindungen enthaltenden FlUssigkeit auf wenigstens 
25 eine Faserbahnoberf 1 ache kann in an sich bekannter 
Weise mit bekannten Mitteln, bei spi el swei se durch 
Rakeln, erfolgen. Die Auf tragtechni k ist nicht 
Gegenstand vorliegender Erfindung. 

30 Die FlUssigkeit hat vorteilhaft bei Raumtempera tur 
eine Viskositat im Bereich von 4 bis 200 cp. 
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Die Flussigkeit besteht zu 60 bis 90 Gewichtsprozent 
aus fliissigem fliichtigem chemischem Mittel, bevorzugt 
Wasser, a 1 i pha ti schem Alkohol, insbesondere Athanol 
Oder Isopropanol dder wa'Brigen Losungen der genannten 
5 Alkohole, und zu insgesamt 40 bis 10 Gewichtsprozent 
aus einem Gemenge chemischer Stoffe, dessen einer 
Teil aus chemischem Bindemittel in Gestalt synthe- 
tischer hydrophiler Harzvor kondensate und dessen 
anderer Teil aus optisch wirksamer chemischer 
10 Verbindung besteht, wobei sich die gewichtsprozen- 
tualen Angaben jeweils auf das Gesamtgewicht der 
Flussigkeit beziehen, und der Feststof fantei 1 der 
Flussigkeit zu 30 bis 90 Gewichtsprozent aus 
synthetischem hydrophilem Harzvor kondensat und zu 70 
bis 10 Gewichtsprozent aus optisch wirksamer 
chemischer Verbindung, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewicht des Fes tstof fantei 1 s der Flussigkeit. 



Die Flussigkeit wird in einer solchen Menge auf 
wenigstens eine Oberflache der Faserbahn aufgetragen, 
daB sich nach Vertreiben des fluchtigen Mittels der 
Flussigkeit im Bereich von 1 bis 8 g des Feststoff- 
anteils der Flussigkeit pro m 2 Trageroberf lache 
bef indet. 

Die Faserbahn besteht vorteilhaft aus 1 a ngf aser i gem 
Papier, insbesondere bevorzugt aus Hanffasern in 
Wi rrl ageanordnung- 



30 



Insbesondere bevorzugt ist eine Flussigkeit, die 
75 Gewichtsprozent Wasser als flUssiges fluchtiges 
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Mittel enthalt, wobei die gewi chtsprozentual e Angabe 
sich auf das Gesamtgewi cht der Flussigkeit bezieht, 
und insgesamt 25 Gewichtsprozent , bezogen auf ihr 
Gesamtgewi cht , Feststof f antei 1 aufweist, der zu 
5 70 Gewichtsprozent aus syntheti schem Harzvorkonden- 
sat, be i spiel swei se Mel ami n formal dehydvorkondensat, 
und zu 30 Gewichtsprozent aus optisch wirksamer 
chemischer Verbindung, bei s pi el swei se einer solchen 
entsprechend der chemischen Konstitution gemaB 
10 Colour Index-Nummer 21110, besteht, wobei die 

gewi chtsprozentual en Angaben sich jeweils auf das 
Gesamtgewi cht des Fes tstoff antei 1 s der Flussigkeit 
beziehen. 

15 Die Fllissigkeit wird vorteilhaft in einer solchen 
Menge auf die Oberflache der Faserbahn, beispiels- 
weise einer solchen aus Papier, aufgetragen, daB nach 
Vertreibung des fliichtigen Mittels der Flussigkeit, 
bei spiel swei se durch Einwirkung hi nrei chender Warme 

20 in einem entsprechend beheizten Trockentunnel , der 
auf der Fa serba hnobe rf Vache abgelagerte Anteil des 
Fes tstoff gemenges der FlU-ssigkeit 5 g pro m 2 
Unterlage betragt. Die Papi erf aserbahn hat beispiels- 
weise ein Fl achengewi cht von 21 g/m 2 . 

25 Das Auftragen der Flussigkeit auf die Faserbahnober- 
flache erfolgt bei spiel swei se durch Aufrakeln mit 
Hilfe einer Wasser-oder Luftrakel in bekannter Weise. 



30 



Die auf ihrer Oberflache mit dem Stof f gemenge 
vorprapari erte Faserbahn wird dann langsaxial mit 
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Hilfe einer bekannten Faltschulter zu einem Schlauch 
geformt, die iiberl appenden Bahnsei tenkanten werden 
verklebt. Die Faltung der Faserbahn zum Schlauch 
erfolgt in der Weise, daB wenigstens die AuBenseite 
5 des Faserschlauchs mit dem genannten Stoffgemenge 
wenigstens teilweise uberzogene Fasern aufweist. 

AnschlieBend wird der vorprapari erte Faserschl auch in 
an sich bekannter Weise mit Vi skose 1 Ssung impragniert 
lo und beschichtet. Der mit Viskoselosung impragnierte 
und beschichtete Schlauch wird dann der Einwirkung 
von Fal lflussigkei t unterworfen, der sich im 
Gelzustand befindliche Cel 1 ul osehydratschl auch wird 
dann gewaschen, beispiel sweise mit Wasser, man laBt 
dann auf ihn waBrige, chemisches Wei chmachungsmi ttel , 
beispielsweise Glycerin Oder Glykof, enthaltende 
Flussigkeit einwirken, trocknet den Schlauch dann 
beispielsweise bei 60 bis 120°C und befeuchtet ihn 
gegebenenf al 1 s mit Wasser. 



30 



Die Impragnierung und Beschichtung des vorprapari er- 
ten Faserschlauchs mit.Viskose erfolgt in an sich 
bekannter Weise mit Hilfe bekannter Vorri chtungen 
(Beschi chtungsdlisen ) beispielsweise in der im 
britischen Patent 1,330,698 beschr i ebenen Weise. 

Beispiel 1 

Die Oberflache ei ner Papierf aserbahn mit einem 
Flachengewicht von 21 g/m 2 wird mit Hilfe einer 
Rakel vorrichtung mit einer FlUssigkeit folgender 
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Zusammensetzung beaufschlagt: 

75 Gewi chtsprozent Wasser und 25 Gewi chts prozent 
Fes tstof f antei 1 , jeweils bezogen auf das Gesamt- 
gewicht der Fliissigkeit, wobei der Fests tof f antei 1 zu 
5 70 Gewi chtsprozent aus wasserl bs 1 i chem Melaminform- 
al dehyd vorkondensat und zu 
)* 30 Gewi chtsprozent aus organi sch-chemi scher Verbin- 

dung gemaB Colour Index-Nummer 21110 
besteht. 

10 

Die Fliissigkeit wird in einer solchen Menge auf die 
Oberflache der Faserbahn aufgetragen, daB pro m 2 
Faserbahnoberf 1 ache 4 g Fes tstof f antei 1 der Fliis- 
sigkeit entfallt. 

15 

Die Faserbahn wird dann durch einen auf 110°C 
beheizten Trockenkanal hi ndurchgef iihr t , wobei das 
fliissige fliichtige Mittel der Fliissigkeit vertrieben 
wird. 

20 

Die Faserbahn wird dann langsaxial zu einem Schlauch 
derart geformt, daB die fl iissi gkei tsbeauf schl agte 
Seite der Faserbahn die AuBenseite des Faserschl auchs 
bildet. 

25 

AnschlieBend wird der Faserschl auch in an sich 
bekannter Weise mit Vi skosel bsung impragniert und 
beschichtet, mit Fa 1 1 f 1 us s i gke i t und nachfolgend mit 
chemisches Weichmachungsmittel enthal tender FlUssig- 
30 keit behandelt, durch Wa rmeei nwi r kung getrocknet und 
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gegebenenf al 1 s .mit Wasser befeuchtet, 
Bei spiel 2 

Wie Beispiel 1, jedoch mit der Abwandlung, daB das 
Harzvorkondensat aus Epi chl orhydri n-Polyami n- 
Polyamid-Harz besteht und die optisch wirksame 
chemische organische Verbindung einer chemischen 
Konstitution gemafi Colour Index-Nummer 71100 ent- 
s p r i c h t . 



Das erf indungsgemaBe Verfahren erlaubt es, gefarbte 
Verpackungshull en herzustellen, die den Vorteil 
aufweisen, daB die farbgebende chemische Substanz die 
Ausbildung der optimalen Struktur des den Schlauch 
bildenden Cel 1 ul osehydrats nicht stort und dadurch zu 
keiner Versch 1 echterung der phy si kal i schen Eigen- 
schaften der Schl auchhiil 1 e flihrt. Dasselbe gilt auch 
bei Verwendung von Fl iiss i gkei ten , deren optisch 
wirksame chemische Substanz im ul travi ol etten 
Wei 1 enl angenbereich des Tageslichts absorbiert und 
daher UV-Licht s tabi 1 i si erend wirkt. 
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1. Schl auchf brmi ge Ver packungshiil 1 e aus gegebenen- 
falls chemisch we i chgema ch tem Cell ul osehydrat , die in 
ihrer Handling eine faserige Einlage aufweist, dadurch 
gekennzei chnet , daB wenlgstens ein Teil der die 
Einlage bildenden Fasern wenigstens teilweise einen 
Oberzug aus einem Gemenge chemischer Stoffe 
aufweist, das zum mengenmaBig uberwi egenden Anteil 
aus chernischem Bindemittel auf Basis von syn the ti s chem 
hydrophilem warmegehartetem Harzvorkondensat und zum 
mengenmaBig geringeren Anteil aus optisch wirksamem 
chernischem Stoff besteht, wobei die mengenmaBige 
Angabe sich jeweils auf das Gesamtgewi ch t des 
Stoff gemenges bezieht. 



2. Schl auchf brmi ge Verpackungshiil 1 e nach Anspruch 1 s 
dadurch gekennzei chnet s daB das'Gemenge im Bereich 
von 30 bis 90 Gewi chtsprozent aus warmegehartetem 
sy ntheti schem hydrophilem Harzvorkondensat und zu 70 
bis 10 Gewi.chts prozent aus optisch wirksamer 
chemischer Verbindung, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewi cht des Gemenges, besteht, 

25 3. Sch 1 auchf brmi ge Verpackungshiil 1 e nach Anspruch 1 
und 2, dadurch ge kennzei chnet , daB das Stoffgemenge 
jeweils aus warmegehartetem Mel ami nf ormal dehydvor- 
kondensat , Harnstof formal dehydvorkondensat oder Epi- 
chlorhydrin-Polyamid-Polyamin-Harz besteht und der 

30 optisch wirksame chemische Stoff eine chemische 



20 
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Konsti tution ents prechend einer der Colour Index- 
Nummern 11765, 21100, 21108, 21110, 12370, 12420, 
71100, 12517, 51319, 74160, 77266 aufweist. 

4. Schlauchfbrmige Verpackungshul 1 e nach Anspruch 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet , dafi das Stoff gemenge 
jeweils zu 70 Gewi chtsprozen t aus wa rmegehartetem 
Mel aminformaldehydvorkondensat , Harnstof forma lde- 
hydvorkondensat oder Epi chl orhydri n-Polyamin- 
Polyamid-Harz und zu insgesamt 30 Gewi chtsprozent aus 
optisch wirksamem chemischem Stoff, insbesondere 
optisch wirksamer chemischer Verbindung bzw. optisch 

• wirksamen chemischen Verbindungen entsprechend 

Anspruch 3, jeweils bezogen auf das Gesamtgewi cht des 
15 Gemenges, besteht. 

5. Verfahren zur Herstellung s chl a uchf ormi ger 
Verpackungshul 1 en nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man auf wenigstens eine Oberflache 

20 einer Faserbahn Fliissigkeit auftragt, die als 
Feststof fantei 1 ein Gemenge enthalt, das zum 
mengenma'Big uberwiegenden Anteil aus syntheti schem 
hydrophilem Harzvorkondensat und zum mengenmaBig 
geringeren Anteil aus optisch wirksamem chemischem 
Stoff besteht, wobei die Mengenangaben sich jeweils 
auf das Gesamtgewi ch t des Feststof fantei 1 s der 
FlUssigkeit beziehen, und der Feststof fantei 1 den 
mengenmaBig geringeren und der flussige fluchtige 
einen mengenmaBig grbBeren der FlUssigkeit, jeweils 
bezogen auf ihr Gesamtgewi cht . bilden, den flUssigen 



25 
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Faserbahn eir.en Schlauch biloet.. dieccn rr.it Visl.orr:- 
lbsung impragniert und beschichtet, Falif 1 Ussi gkei t 
auf ihn wirken laRt, ihn wascht. gegebr^^f a"* 1 s 
5 waBrige, chemisches Ueichmachungsni tttl t.Tthfel t&ndo 
Flussigkeit auf ihn zjr Einwirkung brmgi , den 
Schlauch dann durch Wa rmee i nwi rkung trocknet und ihn 
gegebenenf al 1 s mi t Wasser befeuchtet. 

^° 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Fes ts toff antei 1 zum mengenmaBi g 
iiberwi egenden Antei 1 aus Melaninformaldehydvorkon- 
densat, Hams tof formal dehydvor kondensa t oder 
Epichlorhydrin-Polyamin-Polyamid-Harz und zum 

15 mengenmaBi g geringeren Anteil ausoptisch wirksamen 
organischen Verbindungen entsprechend der chemischen 
Zusammense tzung der Colour Index-Nummern 11765, 
21100, 21108, 21110, 12370, 1242C, 71100, 12517, 
51319, 74160, 77266 besteht, wobei die mengenma&ige 

20 Angabe sich auf das Gesamtgewi ch t des Feststoff- 

anteils bezieht, und der flussige fluchtige Anteil 
der Flussigkeit aus Wasser besteht. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
25 zeichnet, daB die Flussigkeit zu 75 Gewi ch tsprozent 
aus Wasser und zu 25 Gewi chts prozen t aus Feststoff- 
anteil besteht, jeweils bezogen auf das Gesamtgewi cht 
der Flussigkeit, wobei der Fe s ts tof f a ntei 1 zu 
70 Gewichtsprozent aus Melaroinformaldehydvorkondensat 
30 oder Epichlorhydrin-Polyamin-Polyamid-Harz und zu 
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30 Gewichtsprozent aus organi sch-chemi scher Ver- 
bindung entsprechend der Struktur gemSB Colour Index- 
Nr. 21110 Oder 12420 besteht, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewi cht des 'Feststof f anteil s . 

8. Verfahren nach Anspruch 5 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Fliissigkeit in einer 
derartigen Menge auf wenigstens eine Oberflache der 
Faserbahn aufgebracht wird, daB pro m 2 Faserbahn- 
oberflache eine Menge im Bereich von 1 bis 8 g 
Feststof fantei 1 der Fliissigkeit abgelagert wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die auf der Faserbahn abgelagerte Menge 
Feststof fantei 1 der Fliissigkeit 5-g pro m 2 Faser- 
bahnoberflache be tragt . 

10. Verwendung schl auchfbrmi ger Verpackungshiill en 
nach einem der Anspriiche 1 bis 4 als kiinstliche 
WursthUlle. 
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The following are especially suitable as synthetic hydrophilic resin prepolymers: 

1 . Products of a chemical reaction, which are formed as a result of a condensation reaction; 

a) from urea and formaldehyde and 

b) from melamine and formaldehyde. 

2. Products of a chemical reaction, which are obtained as a result of chemical conversion 
of epichlorohydrin with polyamide-polyamide, epichlorohydrin with polyamine, epichlorohydrin 
with polyamide or epichlorohydrin with polyamine and polyamide. 

The aforesaid synthetic hydrophilic resin prepolymers relate to state of the art and are not 
as such a subject matter of the instant invention. 

Set of Claims 

1. A tubular packaging casing from, where necessary, a chemically plasticized cellulose 
hydrate, comprising a fibrous insert, characterized in that at least a part of the fiber forming the 
insert at least partially has a coating of a mixture of chemical substances, which in a quantitatively 
predominant fraction consists of a chemical binder on the base of a synthetic hydrophilic heat- 
hardened resin precondensate, and in a quantitatively lesser fraction - of an optically active 
chemical substance, wherein the quantitative data relate to the total weight of the mixture of 
substances. 

2. The casing according to claim 1, characterized in that the mixture within the range of 30 
- 90 wt.% consists of heat-hardened synthetic hydrophilic resin precondensate, and within the 
range of 70 - 10 wt.% - of an optically acting chemical compound, respectively, as calculated in 
respect to the total weight of the mixture. 

3. The casing according to claims 1, 2, characterized in that the mixture of substances 
consists of heat-hardened melamino-formaldehyde prepolymer, urea-formaldehyde prepolymer or 
epichlorohydrino-polyamido-polyamine resin, and the optically active chemical substance has a 
chemical structure in accordance with one of the registration numbers of dyes 11765, 21100, 
21108, 211 10, 12370, 12420, 71100, 12517, 51319, 74160, 77266. 

4. The casing according to claims 1 - 3, characterized in that the mixture of substances 
consists of 70 wt.% of heat-hardened melamino-formaldehyde prepolymer, urea-formaldehyde 
prepolymer or epichlorohydrino-polyamino-polyamide resin and, on the whole, of 30 wt.% of an 
optically active chemical substance, in particular, an optically active chemical compound or 
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optically active chemical compounds according to claim 3, respectively, as calculated in respect to 
the total weight of the mixture. 

5. A method of producing tubular packaging casings according to claim 1, characterized in 
that a liquid is applied onto at least one surface of a fibrous linen, the liquid containing as a part of 
a solid substance a mixture consisting in an quantitatively predominant fraction of synthetic 
hydrophilic resin prepolymer, and in a quantitatively less fraction - of an optically active chemical 
substance, wherein the quantitative data relate to the total weight of the fraction of the solid 
substance of the liquid, the fraction of the solid substance forms a quantitatively less, and the 
liquid volatile fraction - a quantitatively greater fraction of the liquid, respectively as calculated to 
its total weight, the liquid volatile fraction of the liquid is removed, a casing is formed from the 
fibrous linen, it is impregnated and coated with a viscose dope, a precipator acts thereon, it is 
washed, if necessary an aqueous liquid comprising a chemical plasticizer acts thereon, then the 
casing is dried by thermal action and, if necessary, moistened with water. 

6. The method according to claim 5, characterized in that the fraction of the solid 
substance in the quantitatively predominant fraction consists of melamino-formaldehyde 
prepolymer, urea-formaldehyde prepolymer or epichlorohydrino - polyamino - polyamide resin, 
and in the quantitatively lesser fraction - of optically active organic compounds in accordance 
with the chemical composition of dyes of registration numbers 11765, 21100, 21108, 21110, 
12370, 12420, 71 100, 12517, 51319, 74160, 77266, wherein the quantitative data relate to the total 
weight of the fraction of the solid substance, while the liquid volatile fraction of the liquid consists 
of water. 

7. The method according to claim 6, characterized in that the liquid consists of 75 wt.% of 
water and of 25 wt.% of a fraction of the solid substance, respectively as calculated in respect to 
the total weight of the liquid, wherein the fraction of the solid substance consists of 70 wt.% of 
malamino-formaldehyde prepolymer or epichlorohydrino-polyamino-formaldehyde prepolymer or 
epichlorohydrino-polyamino-poly amide resin, and 30 wt.% of an organic-chemical compound in 
accordance with the composition according to dye registration No. 21 1 10 or 12420, respectively as 
calculated to the total weight of the fraction of the solid substance. 

8. The method according to claims 5-7, characterized in that the liquid is applied onto the 
surface of the fibrous linen in such an amount that an amount of the fraction of the solid substance 
of the liquid in the range of 1 - 8 g is deposited on 1 m 2 of the surface of the fibrous linen. 

9. The method according to claim 8, characterized in that the amount of the fraction of the 
solid substance of the liquid applied on the fibrous linen is 5 g per 1 m 2 of the surface of the 
fibrous linen. 
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10. Use of tubular packaging casings according to one of claims 1 - 4 as a synthetic 
sausage casing. 
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